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Salpeter und 8 Th. kohlensaarern Kali erhaltene wolfram- 
saure Kali mi( ciner Atiftosimg von GAIorcafctuai , unter Zu- 
sati von Salztiture, bis tur stark eaoren Reaction. Der nie- 
dergefaltcne, weifse wolframsaor eKalk wird, nach dem Am- 
waschen, mit iiberschnsviger Salzsaure ini 3teden erhalten, 
bis er sich nicht mehr dnnkler farbt. Zur Entfernung der 
Mangansaure in der wassrigen Auflosung des wolframaaurett 
Kali's erhitxfc man diese, wie schon Mayer einpfohten hat, 
mit elwas Aikohol. 


Schmieden des Platins. 


Urn einen leicht schmiedbaren PJatinschwamm *u erhai- 
ten, fallt Jaquclin*) die Pfatinlosung mit einer gemischteu 
Auftosung von 25 Th. Chlorkalium uud 36 Th. Salmiak. 
Diu gefallten und gewaschenen Doppelsalze werden in einem 
Plalingefafse nach uud nacli zersetzl, uud der slark gegihhle 
Schwamm durcli Bchamleln mit $a!z>aureliaitigein und zuletzt 
reinem Waster von aliem Chlorkalium befreit. Er wird 
danu gegliiht, in die Form geprel’st, wicder gegitiht u. a. \v. 
—• I)a« Chlorkalium verhindert das Zusarnmenliafteu der 
reducirten Pluliuthcilc, wefshalb das Zerreiben des so ge- 
wonnencn Platinschwamms in W’asser unterlassen werden kaon. 


Yerbindung von Platinehlorid mit. Stickoxyd 
uud Sai/saure. 

Rogers inio Boye**) faiideu, dafs, wenn eingetrock- 
notes Piatinchlorid mit viele.n fttarkem Konigswasser ver- 

*) Am*, de Cliim. et de Phy«. T. LXXIV. p. 217. 

Tt^iis, or the Americ. Phil, Society and BerxeTius’t Jahrtber. 
XXL II. S. 138, 
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mischt nod tor diinaen Syrupconsistenz mbgedunstet wird, 
der polite Thcil tod dem Cblorid angeldat bleibt, tber 
verbooden mit Stickoxyd. Eg wird oaf einem Filtrura ge- 
saipmelt, in eioer Preagc getrocknet nod gegen die Feoch- 
tigkeit der Left wohi getchoist aufbewahrt. Ci 1st ein gel- 
bet, outer dem Mikrotcope krysUlliniscbet Pulver, onver- 
Inderiich bei 100°, serftiefaiich an der Loft, Beim Auflosen 
in Waster, Alkohol and verdiinnten Sioren sereetzt et sicb 
uater Eatwiekelung von Stickoxydgas* Die wiaarige Losuag 
1st, nacb der Abscheidang deg Stickoxyda stark sauer. Chlor- 
kalium filit daraua das Chlorid uod bei der Destination der 
aauren Flussigkeit geht reinc verduunte Salzaiure iiber. Das 
VerbiJtnif* swischen Platinchlorid und Salzsaure ist = Pt 
C) 4 + Ht 0Q d davon sind 5 Atome verbonden mit 2 At* 
N* 0 2 ond 10 At. Waaser = 5 (Pt Cl 4 , H 2 Cl 2 ) + 2N, 
0 2 4 H a 0. Die Analyse gab: 



gefaodeu. 

AL 

bercchnet. 

PUtia . . 

. . . 41,26 — 

5 

— 41,82 

Wasaeratoff 

. . . 0,42 — 

30 

- 0,43 

Chlor . . 

. . . 43,89 — 

10 

- 45,01 

Stickoxyd . 

. . . 4,90 — 

2 

— 5,11 

Saoeratoff . 

... 7,06 — 

10 

- 7,63 


97,53 


100,00. 


Schweifsbarkeit des Palladiums* 

Biewend*) giebt an, daft es ihin gelungen sey, den 
Palladiumseliwamtn nach dem Wollaston’achen Verfahren 


•) Jooro. flag- pract. Cbemfe B d. XXIII. S. 248. 






